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1 Bei diesem Bericht handelt es sich um den intemationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Beh6rde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaG 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. E (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich um 

H Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen uncWoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undjbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnrtt 607 der Verwaltungsvorschritten). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl derates elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derflie ein Sequenzprotokoll undyfoder die dazugehorigen Tabellen enthaltfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnrtt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld 


Nr. 


I 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


111 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststeilung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeilung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mange! der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts ____ 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undfoder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 .35 veroffentlichte Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 .1 5 eingegangen am 04.08.2004 mit Schreiben vom 04.08.2004 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden . 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung _ 



Nein: Anspruche 1-15 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-15 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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zu Punkt V 
Zitierte Dokumente 

D1: EP-A-0368215 
D2: GB-A-1 536549 
D3: DE-A-4439156 
D4: US-A-2001/0031825 

Der Anspruchsgegenstand 

Anspruch 1 1 umfaBt eine Zusammensetzung, enthaltend, 

(i) ein Melamin-Formaldehyd-Kondensat, 

(ii) ein verethertes Melamin-Formaldehyd-Kondensat und 

(iii) eine Polymerdispersion. 

Der Begriff "Melamin-Formaldehyd-Kondensat" unter Punkt (i) des Anspruchs umfaBt nicht 
veretherte und veretherte Kondensate. Die Verwendung der Numerierung (i) - (iii) 
impliziert, daB die einzelnen Komponenten voneinander verschieden sein mussen. Somit 
umfaBt Anspruch 1 eine Zusammensetzung, enthaltend 

(i) ein erstes verethertes Melamin-Formaldehyd-Kondensat Oder ein unverethertes 
Melamin-Formaldehyd-Kondensat, 

(ii) ein zweites von (i) verschiedenes verethertes Melamin-Formaldehyd-Kondensat und 

(iii) eine Polymerdispersion. 

Neuheit (Artikel 33(2) PCT) 

D1 beschreibt eine Kunstharzmischung, bestehend aus einer Mischung 
(j) eines veretherten Melamin-Formaldehyd Kondensationsproduktes und 
(ii) eines Acrylcopolymers (Seite 2, Zeile 44 - 49). 

Der Anspruchsgegenstand unterscheidet sich von D1 dadurch, daB zusatzlich ein zweites 
verethertes oder ein nicht verethertes Melamin-Formaldehydharz anwesend ist. 

D2 (Beispiel 2) beschreibt eine Impregnierlosung, enthaltend eine Mischung aus 

(i) dem Melaminharz Kauramin, welches einem nicht-veretherten Melaminharz entspricht, 
und 

(ii) einer Acrylatdispersion. 

Der Anspruchsgegenstand unterscheidet sich von D2 dadurch, daB in der 
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Impregnierzusammensetzung zusatzlich ein verethertes Melaminharz anwesend ist. 

D3 offenbart Zusammensetzungen aus gegebenenfalls verethertem Melamin- 
Formaldehydharz und einem Acrylpolymer (Seite 2, Zeile 50 - 53 und Seite 3, Zeile 9-10). 
Die gleichzeitige Anwesenheit eines veretherten und nicht veretherten Melamin- 
Formaldehydharzes bzw. zweier verschiedener veretherter Melamin-Formaldehydharze 
wird nicht offenbart. 

D4 (Seite 1, Absatz [0007] und Absatze [001 1] - [0013] sowie Seite 2, Absatz [0020]) 
offenbart Klebstoffzusammensetzungen aus 

(i) einem veretherten Melaminharz, beispielsweise einem Melamin-Forrnaldehydharz, in 
Kombination mit 

(ii) einem Polymer und gegebenenfalls 

(iii) einem nicht veretherten Melaminharz. 

Der Gehalt an Aminoharz betragt 10-90 Gew%, der Anteil an verethertem Harz innerhalb 
des Harzanteils betragt mindestens 4 Gew% und der Gehalt an Polymer liegt bei 5 - 60 
Gew%, bezogen auf den Festkorpergehalt des Harzes. 

Urn auf der Basis der D4 zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, ist eine mehrfache 
Auswahl erforderlich, namlich 

(i) Auswahl eines Melamin-Formaldehydharzes als verethertes Harz, 

(ii) Auswahl einer Menge an verethertem Harz innerhalb des Anspruchsbereiches, und 

(iii) Auswahl eines Gehaltes an Polymer im Anspruchsbereich. 
Eine solche Mehrfachauswahl wird in D4 nicht offenbart. 

Die Neuheit gegenuber D1 - D4 kann daher anerkannt werden. 

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 

Zur Anerkennung der erfinderischen Tatigkeit muB letztere uber den gesamten 
Anspruchsbereich gegeben sein. Mit anderen Worten mussen beide unter Anspruch 1 1 
fallenden Alternative^ namlich (a) die Verwendung einer Zusammensetzung, die neben 
Komponente (ii) und (iii) ein nicht verethertes Melamin-Formaldehyd-Kondensat enthalt, 
und (b) die Verwendung einer Zusammensetzung, die neben Komponente (ii) und (iii) ein 
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zweites verethertes Melamin-Formaldehyd-Kondensat enthalt eine erfinderische Tatigkeit 
aufweisen. 

zur Alternative (a): 

Wie die vorliegende Anmeldung ist D1 auf Kunstharzmischungen zur Herstellung von 
Folien, mit denen Holzwerkstoffe, d. h. dreidimensionale Gegenstande, beschichtet 
werden konnen, gerichtet. (Seite 2, Zeile 1 - 4). D1 muB daher als nachstliegender Stand 
der Technik betrachtet werden. 

Wie oben bereits dargestellt, unterscheidet sich die anspruchsgemaBe Alternative von D1 
dadurch, daB zusatzlich zu einem veretherten Melamin-Formaldehydharz und dem 
Acrylcopolymer ein nicht verethertes Melamin-Formaldehydharz anvyesend ist. 

Das in der Anmeldung genannte Problem besteht darin, verbesserte Folien zur 
Beschichtung von beispielsweise Mobeln bereitzustellen (Seite 2, Zeile 5-17 der 
vorliegenden Anmeldung). 

Es wurde durch die vom Anmelder eingereichten Vergleichsversuche gezeigt, daB dieses 
Problem durch den zusatzlichen Einsatz von nicht-verethertem Melamin-Formaldehyd- 
Harz gelost wird. 

Es liegt weder in D1 noch einem der anderen Dokumente ein Hinweis darauf vor, daB 
durch Einsatz nicht-veretherter Melamin-Formaldehyd-Harze neben veretherten Melamin- 
Formaldehyd-Harzen und einer Copolymerkomponenten verbesserte 
Mobelbeschichtungsfolien erhalten werden konnen. Die anspruchsgemaBe Alternative ist 
somit erfinderisch. 

zur Alternative (b) 

Wie die vorliegende Anmeldung ist D1 auf Kunstharzmischungen zur Herstellung von 
Folien, mit denen Holzwerkstoffe, d. h. dreidimensionale Gegenstande, beschichtet 
werden konnen, gerichtet. (Seite 2, Zeile 1 - 4). D1 muB daher als nachstliegender Stand 
der Technik betrachtet werden. 
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Wie oben bereits dargestellt, unterscheidet sich die anspruchsgemaBe Alternative von D1 
dadurch, daB zusatzlich zu einem veretherten Melamin-Formaldehydharz und dem 
Acrylcopolymer ein zweites verethertes Melamin-Formaldehydharz anwesend ist. 

Das in der Anmeldung genannte Problem besteht darin, verbesserte Folien zur 
Beschichtung von beispielsweise Mobeln bereitzustellen (Seite 2, Zeile 5-17 der 
vorliegenden Anmeldung). 

Es fehlt jedoch jeglicher experimenteller Nachweis, daB dieses Problem durch den 
zusatzlichen Einsatz eines zweiten veretherten Melaminharzes gelost wird. Es wird in 
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daB das in der Anmeldung enthaltene 
Vergleichsbeispiel sowie die vom Anmelder nachgereichten Vergleichsbeispiele den 
erforderlichen Nachweis nicht erbringen konnen, da sich die Beispiele und das 
Vergleichsbeispiel nicht und nicht ausschlieBlich durch das Unterscheidungsmerkmal 
gegenuber D1 , d. h. die zusatzliche Anwesenheit eines zweiten veretherten Melamin- 
Formaldehydharzes, unterscheiden. 

Es ist somit nicht deutlich, welches Problem durch die zusatzliche Anwesenheit eines 
zweiten Melamin-Formaldehyd-Harzes gelost wird. Dieser Alternativen mangelt es somit 
an erfinderischer Tatigkeit gegenuber D1 . 

Hieraus folgt unmittelbar, daB es dem Gegenstand der Anspriiche 1 - 15 an erfinderischer 
Tatigkeit gegenuber D1 mangelt. 
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PatentansprOche 

1. Verwendung von Meiaminharzfofien und/oder -filmen hergesteltt aus cellulosehaltigen 
FaserstofFen, welche mit einer wdssrigen LOsung enthaltend 

5 

i\) ein Melamin-Formaldehyd-Kondensat, 

(ii) ein veretheites Melamin-Formaldehyd-Kondensat und 

(iii) eine Polymer-Dispersion 

10 nach- Oder vor- und nachgetrankt werden, zur Beschichtung von dreidimensional struktu- 

rierten OberflSchen und/oder Formkorpern (3D Beschichtung). 



2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die wassrige LOsung 

15 (j) 5 bis 50 Gew.-% eines Melamin-Formaldehyd-Kondensationsproduktes. 

(ii) 5 bis 50 Gew.-% eines verethertes Melamin-Formaldehyd-Kondensats und 
(Hi) 20 bis 90 Gew.-% einer Polymer-Dispersion 

enthdlt, wobei sich die Mengenangaben der Komponenten (i), (ii) und (iii) auf 100 Gew.-% 
20 erganzen und sich auf die FlOssigharzmischung be2iehen. 

3. Verwendung nach den Ansprttchen 1 und 2, wobei die Dispersion (Hi) Copolymerisate aus 
Carboxyh Hydroxy-, Amid-, Glycidyl-, Cartoonyh N-Methylol, N-Alkoxymethyl t Amino- 
und/oder Hydrazogruppen enttialtenden Acrylaten enthait. 

25 

A. Verwendung nach den Anspruchen 1 bis 3, wobei die wassrige LOsung auBerdem 0,1 bis 
50 Gew.% Harnstoff, bezogen auf 100 Gew.-% der Mischung (I) bis (iii) enthdlt 

5. Verwendung nach den Ansprocherrl bis 3, wobei die wassrige LOsung " 
30 =e 

(i) 10 bis 30 Gew.-% eines Melamin-Formaldehyd-Kondensationsproduktes, 

(ii) 10 bis 40 Gew.-% eines veretherten Melamin-FormQldehyd-Kondensationsproduk- 
tes, und 

(iii) 30 bis 80 Gew.-% einer Polymer-Dispersion 



35 



enthait, wobei sich die Mengenangaben der Komponenten (i), (fi) und (iii) auf 100 Gew.-% 
erganzen und sich auf die FlOssigharzmischung beziehen. 
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6. Verwendung nach den AnsprtJchen 1 bis 5 zur Beschichtung von Gegenstflnden mit 3D- 
Oberflachen und/oder scharfkantigen Elementen. 

7. Verwendung nach den Ansprtichen 1 bis 5 zur Beschichtung mit einer einzigen Melamin- 
5 harzfolie und/oder -film. 

8. Verwendung nach den AnsprOchen 1 bis 5 zur Beschichtung von Hotewerkstoffen. 

9. Verwendung nach den AnsprOchen 1 bis 5 zur Beschichtung von OSB Platten. 

10 

10. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die cellulosehaltigen Faserstoffe mit Melamin- 
Fomnaldehyd-TrdnKharzen Oder einer Mtechung aus Melamin-Formaldehyd-Trflnkharzen 
und Lackharzen oder einer Mischung aus Hamstoff-Formaldehyd-Harzen und Melamin- 
Hamstoff-Formaldehyd-Harzen vorgetrankt werden und mit der wQssrigen L6sung (i) bis 

^ 15 (iii) gemaD Anspruch 1 nachgetrankt werden. 

1 1 . Kunstharzmischung zum Tranken von cellulosehaltigen Faserstoffan. enthaltend 

(i) 5 bis 50 Gew.-% eines Melamin-Formaldehyd-Kondensationsproduktes. 
20 (ii) 5 bis 50 Gew.-% eines verettierten Melamin-Formaldehyd-Kondensationsproduktes, 

und 

(iii) 40 bis 90 Gew.-% eines in Form einer wdssrigen Dispersion voriiegenden und 
durch Kondensationsreakfon vemetzbaren Copolymerisstes, 

25 wobei sich die Mengenangaben der Komponenten (i), (fi) und (iii) auf 100 Gew.-% ergdn- 

zen und sich auf die FIQssigharzmischung beziehen. 

12. Kunstharzmischung nach Anspruch 11, wobei als Komponente (iii) ein Copolymerisat aus 
Carboxyh Hydroxy-. Amid- Glycidyh Carbonyh N-Methylol, N-Alkoxymethyl, Amino- 

30 und/oder Hydrazogruppen enthaltenden Acrylaten verwendet wird. 

— 13 Melaminharzfolien oder5filmef s a@mit der Kunstharzmischung gemaB-den:Anspr(jchen. 
1 1 oder 12 getrfinkt sind.%f _ jg^. 

35 14. Verfahren zum 3D Beschichten, dadurch gekennzeichnet, dass man die Melaminharzfo- 
lien und/oder -filme nach Anspruch 13 fldchig in einem Arbeitsgang auf die dreidimensio- 
nale Struktur eines Werkstoffes aufbringt 
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15. Verfahren zum 3D Beschichten. dadurch gekennzeichnet class man Melaminharrfolien 
und/oder -filme aus cellulosehartigen Faseretoffen, die mK der wassrigen LOsung nach 
den Ansprochen 1 bis 3 nach- oder vor- und nachgetrankt wurden, herstellt und diese.auf 
die zu beschichtende dreidimensional stnikturieite Oberflache und/oder Formkorper auf- 
5 bringt. 
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We claim: 

1. The use of melamine resin sheets and/or films produced from cellulosic fiber materials 
post- or pre- and post-impregnated with an aqueous solution comprising 

5 

(i) a melamine-formaldehyde condensate, 

(ii) an etherified melamine-formaldehyde condensate, and 

(iii) a polymer dispersion 

10 for coating three-dimensionally structured surfaces and/or moldings (3D coating). 

2. The use as claimed in claim 1, wherein the aqueous solution comprises 

(i) from 5 to 50% by weight of a melamine-formaldehyde condensation product, 
1 5 (ii) from 5 to 50% by weight of an etherified melamine-formaldehyde condensate, and 

(iii) from 20 to 70% by weight of a polymer dispersion, 

the amounts of components (i), (ii) and (iii) adding up to 100% by weight and being based 
on the liquid resin mixture. 

20 

3. The use as claimed in claim 1 or 2, wherein the dispersion (iii) comprises copolymers of 
acrylates containing carboxyl, hydroxyl, amide, glycidyl, carbonyl, N-methylol, N- 
alkoxymethyl, amino and/or hydrazo groups. 

25 4. The use as claimed in any of claims 1 to 3, wherein the aqueous solution further com- 
prises from 0.1 to 50% by weight of urea based on 100% by weight of the mixture of (i) to 
(iii). 



30 
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5. The use as claimed in any of claims 1 to 3, wherein the aqueous solution comprises 

(i) from 10 to 30% by weight of a melamine-formaldehyde condensation product, 

(ii) from 10 to 40% by weight of an etherified melamine-formaldehyde condensation 
product, and 

(iii) from 30 to 80% by weight of a polymer dispersion, 

the amounts of components (i), (ii) and (iii) adding up to 100% by weight and being based 
on the liquid resin mixture. 
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6. The use as claimed in any of claims 1 to 5 for coating articles having 3D surfaces and/or 
sharp-edged elements. 

7. The use as claimed in any of claims 1 to 5 for coating with a single melamine resin sheet 
5 and/or film. 

8. The use as claimed in any of claims 1 to 5 for coating woodbase materials. 

9. The use as claimed in any of claims 1 to 5 for coating oriented strand boards (OSB). 

10 

10. The use as claimed in claim 1, wherein the cellulosic fiber materials are pre-impregnated 
with melamine-formaldehyde impregnating resins or with a mixture of melamine- 
formaldehyde impregnating resins and coating resins or with a mixture of urea- 
formaldehyde resins and melamine-urea-formaldehyde resins and post-impregnated with 

1 5 the aqueous solution of (i) to (iii) as set forth in claim 1 . 

11. A synthetic resin mixture for impregnating cellulosic fiber materials, comprising 

(i) from 5 to 50% by weight of a melamine-formaldehyde condensation product, 
20 (ii) from 5 to 50% by weight of an etherified melamine-formaldehyde condensation 

product, and 

(iii) from 40 to 90% by weight of a copolymer in aqueous dispersion form which is 
crosslinkable by condensation reaction, 

25 the amounts of components (i), (ii) and (iii) adding up to 100% by weight and being 

based on the liquid resin mixture 

12. A synthetic resin mixture as claimed in claim 11, which uses as component (iii) a copoly- 
mer of acrylates containing carboxyl, hydroxyl, amide, glycidyl, carbonyl, N-methylol, N- 

30 alkoxymethyl, amino and/or hydrazo groups. 

13. A melamine resin sheet or film impregnated with a synthetic resin mixture as claimed in 
claim 11 or 12. 



35 14. 



A method of 3D coating which comprises applying a melamine resin sheet and/or film as 
claimed in claim 13 two-dimensionally in one operation to the three-dimensional structure 
of a material. 
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A method of 3D coating which comprises producing melamine resin sheets and/or films 
from cellulosic fiber materials post- or pre- and post-impregnated with the aqueous solu- 
tion of any of claims 1 to 3 and applying them to the three-dimensionally structured sur- 
face and/or molding to be coated. 



